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Composition sous forme de mousse agrosol a base de polym&re 
cationique et de polymSre anionique. 



La prgsente invention est relative a de nouvelles compo- 
sitions a base de polym&re anionique et cationique distributes 
sous forme de mousse aerosol destinee a gtre utilise dans le 
trait ement des cheveux. 

On appellera dans la suite de la description "mousse 
aerosol" une mousse obtenue a partir d'une composition condi- 
tionnge sous forme pressurisge. 

La demanderesse a deja dgcrit et revendiqug l'utilisation 
de compositions a base de polymSres cationiques et de poly- 
mSres anioniques en particulier dans sa deraande de brevet 
frangais n° 2.383.660. Ces compositions permettent notamment 
d'obtenir sur cheveux mouilles un d€melage facile, an toucher 
agrgable et sur cheveux seches, de la brillance et une bonne 
tenue de la coiffure. 

Diffgrentes formes de realisation ont 6te prgvues dans 
cette demande en vue d'appliquer les compositions sur la. 
matiSre a traiter. La demanderesse a decouvert maintenant que 
1 'application des compositions sous forme d"une mousse aerosol 
permettait d'obtenir une meilleure repartition, une utilisa- 
tion plus facile , une gconomie de produit et des rgsultats sur 
le plan cosmStique super ieurs notamment par rapport aux lotions 
d§crites dans sa demande antgrieure. 

Elle a dgcouvert en particulier que l f on pouvait preparer 
une mousse prgsentant ces propri€t€s en utilisant uniquement 
un polymSre cationique, un polymSre anionique et un milieu 
solvant aqueux sans adjonction de composes tensio-actifs 
prtsentant des proprigtes moussantes. 

Cette forme de realisation permet egaleraent de diminuer 
la quantity en agent propulseur utilisable ainsi que le volume 
respirable des formulations habituelles de polymSres sous 
forme de pulverisations a partir d'un conditionnement en 
aerosol. 

La demanderesse a decouvert plus particuliSrement que le 
choix de certains polymSres cationiques ou anioniques pr6sen- 
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tant des proprigt£s moussantes permettaient, en combinaison 
avec le milieu solvant utilisi, d'obtenir une mousse eph§ra£re 
disparaissant rapidement au contact de la chevelure sans 
laisser de mousse r€siduelle qu'il paraltrait souhaitable 
d'gliminer par ringage. 

De plus, cette mousse que I'on peut laisser sans ringage 
sur les cheveux ne nuit ni a l^nnocuite, ni a I'aspect et aux 
propri6t6s cosm^tiques des cheveux s6ch€s. 

L f invention a done pour objet une composition pressuris€e 
a base de polymSres cationique et anionique dans des condi- 
tions telles qu'elle forme une mousse €ph€m£re au contact des 
cheveux. 

Dn autre objet de 1' invention est constituS par un pro- 
c€d€ de preparation de mousse gph§m&ce a base de polym&res 
cationique et anionique. 

L/invention a enfin pour objet un procgdg de traitement 
des cheveux a l'aide d'une telle composition* 

D'autres objets de 1* invention apparaltront a la lumiSre 
de la description et des exeraples qui suivent. 

Les polym&res cationiques et anioniques utilisables 
conforraSment a 1' invention sont bien connus en eux-m§raes et 
sont choisis pour ce qui concerne les polym^res cationiques 
parmi les polymSres comportant des groupements amines pri- 
maires, secondaires, tertiaires et/ou quaternaires et ayant un 
poids mol£culaire d'environ 500 a environ 5.000.000 et plus 
particuli&rement les polymer es du type polyamine, polyamino 
polyamide, polyammonium quaternaire dans lesquels le groupe- 
merit amine ou ammonium fait partie de la chalne polymfere ou 
est relig a celle-ci. 

Parmi pes polym&res on peut plus particuliSrement citer : 

1) les copolym&res vinyl-pyrrolidone-acrylate ou m§tha- 
crylate de dialkylamino alkyl (-quaternisgs ou non) , tels que 
ceux vendus sous les denominations Gafquat par la Gaf Corp. 
comme par exemple le "copolymSre 845", le Gafquat 734 ou 755 
d€crits notamment plus en dgtail dans le brevet frangais 
2.077.143, 
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2) les derives d f Others de cellulose comportant des 
groupements ammonium quaternaires tels que ceux decrits dans 
le brevet frangais 1.492.597 et notamment les polyradres vendus 
sous les denominations JR tels que JR 125, JR. 400 et JR 30 M 
et LR tels que LR 400 et LR 30 M par la Societe Union Carbide 
Corp. , et les derives de cellulose cationiques tels que les 
produits vendus sous les denominations CELQUAT L 200 et 
CELQUAT H100 par la Societe National Starch et decrits dans le 
brevet am§ricain 4. 131. 576, 

3) Les polysaccharides cationiques tels que ceux decrits 
dans les brevets 0S 3.589.978 et 4.031.357 et en particulier 
le Jaguar C. 13 S vendu par la Societe Meyhall. 

4) Les polymeres cationiques choisis dans le groupe forme 

par : 

a) les polymeres con€enant des motifs de formule : 

-A - Z - A - 2 - (I) 
dans laquelle A designe un radical comportant deux f one t ions 
amine et de preference- piperazinyle , 

et Z designe le symbole B ou B 1 ; B et B 1 identiques ou diffe- 
rents d&ignent un radical bivalent qui est un radical alky- 
l£ne & chalne droite ou ramifiee, comportant jusqu'H 7 atomes 
de carbone consecutifs dans la chalne principale, non substi- 
tue ou substitue par des groupements hydroxyle et pouvant 
comporter en outre des atomes d'oxyg&ne, d» azote , de soufre, 1 
& 3 cycles aromatiques et/ou heterocycliques ; les atomes 
d'oxyg&ne, d 1 azote et de soufre etant presents sous forme de 
grouperaent ether ou thioether, sulfoxyde, sulfone, sulfonium, 
amine, alkylamine, alkenylamine, benzyl amine, oxyde d 1 amine, 
ammonium quaternaire, amide, imide, alcool, ester et/ou ure- 
thane, ces polymeres et leur procede de preparation sont 
decrits dans le brevet frangais 2.162.025, 

b) les polym&res contenant des motifs de formule 

-A-Z 1 -A-Z 1 - (II) 
dans laquelle A designe un radical comportant deux fonctions 
amine et de preference piper azinyle, 

et designe le symbole B^ ou B^ et il signifie au moins une 
fois le symbole B'^; B^ designe un radical bivalent qui est un 
radical alkylSne ou hydroxyalkylSne a chalne droite ou rami- 
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fiee ayant jusqu f & 7 atomes de carbone consecutifs dans la 
chalne principale, est un radical bivalent qui est un 
radical alkylgne h chalne droite ou ramifiee, ayant jusqu'a 7 
atomes de carbone consecutifs dans la chalne principale, non 
substitug ou substitue par un ou plusieurs rad'icaux hydroxyle 
et interrompu par un ou plusieurs atomes d f azote, l'atome 
d f azote etant substitue par une chatne alkyle ayant de U 4 
atomes et de pr§f grence 4 atomes de carbone, interrompue 
eventuel lenient par un atome d'oxyg&ne et comportant Sven- 
tuellement une ou plusieurs fonctions hydroxyle. 

lies polymSres de formule (II) et leur procgdg de prepara- 
tion sont decrits dans la demande de brevet frangais 2.280.361. 

c) Les produits d 'alcoylation avec les haloggnures 
d'alcoyle et benzyle, tosylate ou mesylate d'alcoyle inf&rieur 
et les produits d*oxydation des polymfcres de formule (I) et 
(II) ci-dessus indiques sous a) et b) . 

5) Les polyamino polyamides reticules eventuel lement 
alcoyies choisis dans le groupe f orm£ par au moins un polym&re 
reticule obtenu par reticulation d'un polyamino-polyamide (A> 
prgpare par polycondensation d'un compose acide avec une 
polyamine. Le compost acide est choisi parmi (i) les acides 
organiques dicarboxyliques, (ii) les acides aliphatiques mono 
et dicarboxyliques 1 double liaison; (iii) les esters des 
acides precites, de preference les esters d , alcanols infg- 
rieurs ayant de H 6 atomes de carbone; (iv) les melanges de 
ces composes. La polyamine est choisie parmi les polyalcoy- 
lSiie-polyamines bis-primaires, mono- ou bis-secondaires, 0 a 40 
moles % de cette polyamine peuvent §tre remplacges par une 
amine bisprimaire, de preference 1 'ethyl Snediamine ou par une 
amine bis-secondaire de preference la piperazine et 0 h 20 
moles % peuvent etre remplacges par 1 'hexamethylSnediamine. La 
reticulation est rgalisge au moyen d'uh agent reticulant (B) 
choisi parmi les epihalohydrines, les diepoxydes, les dianhy- 
drides, les anhydrides non satutes, les derives bis insatur€s, 
dans des proportions de 0,025 k 0,35 mole d'agent reticulant 
par groupement amine du polyamino polyamide (A). Ces polym&res 
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et leur preparation sont dScrits plus en detail dans le brevet 
frangais n° 2.252.840. 

L'alcoylation eventuelle est effectuge avec du glycidol, 
de l'oxyde d'Sthyl&ne, de I'oxyde de propylene cm l f acryl- 
amide. 

Les polyamino polyamides (A) eux-m^mes sont ggalement 
utilisables selon 1 'invention. 

6) Les polyamino polyamides reticules obtenus par la 
reticulation d'un polyamino polyamide (A ci-dessus dficrit) au 
moyen d'un agent reticulant choisi dans Xe groupe forme par : 

(1) les composes choisis dans le groupe forme par (1) les 
bis halohydrines 

(2) les bis azetidiniura, (3) les bis haloacyles diamines, 
(4) les bis halog€nures d'alcoyles? 

(II) les oligomSres obtenus par reaction d'un compose (a) 
choisi dans le groupe forme par (1) les bis halohydrines , (2) 
les bis azetidinium, (3) les bis haloacyles diamines, (4) les 
bis haloggnures d'alcoyles, (5) les epihalohydrines (6) les 
diepoxydes, (7) les derives bis insaturgs, avec un compost (b) 
qui est un compost bifonctionnel r^actif vis-a-vis du compose 
(a). 

(III) Le produit de guaternisation d f un compost choisi 
dans le groupe forme par les composes (I) et les oligomeres 
(II) et comportant un ou plusieurs groupements amines ter- 
tiaires alcoylables totalement ou partiellement avec un agent 
alcoylant (c) choisi de preference dans le groupe forme par 
les chlorures, bromures, iodures, sulfates, mesylates et 
tosylates de mgthyle ou d 'ethyle, le chlorure ou bromure de 
benzyle, I'oxyde d* ethylene, I'oxyde de propylene et le gly- 
cidol, la reticulation etant realisge au moyen de 0,025 3 0,35 
mole, en particulier de 0,025 3 0,2 mole et plus particulife- 
rement de 0,025 k 0,1 mole d 1 agent reticulant par groupement 
amine du polyamino polyamide, 

Ces reticulants et ces polyraSres ainsi que leur procede 
de preparation sont deer its dans la demande frangaise 2.368.508. 

7) Les derives de polyamino polyamides resultant de la 
condensation d'une polyalcoyldne polyamine avec un acide 
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polycarboxyligue suivie d'une alcoylation par des agents 
bifonctionnels tels que les copolymSres acide adipique-di- 
alcoylaminohydroxyalcoyl-dialcoylgne triamine dans lesquels le 
radical alcoyle comporte 1 a 4 atomes de carbone et designe de 
preference methyle, ethyle, propyle # dScrits dans le brevet 
frangais 1.583.363. 

Les composes permettant d'obtenir des r^sultats particu- 
liSrement interessants sont les copolym&res acide adipique- 
dimSthylamino hydroxy-propyl-diethylSnetriamine vendus sous 
les denominations Cartargtine F, F 4 ou Fg par la societe 
SANDOZ. 

8) Les polym&res obtenus par reaction d'un polyalkyl£ne 
polyamine coraportant deux groupements amine priinaire et au 
mo ins un groupement amine secondaire avec un acide dicarbo- 
xylique choisi parmi 1 'acide diglycolique, et des acides 
dicarboxyliques aliphatiques saturSs ayant 3 I 8 atomes de 
carbone. Le rapport molaire entre la polyalkylSne polyamine et 
1 'acide dicarboxylique. etant compris entre 0,8 : 1 et 1,4 : 1$ 
le polyaraide en resultant etant amene a r£agir avec I'Spichlor- 
hydrine dans un rapport molaire d'epichlorhydrine par rapport 
au groupement amine secondaire du polyamide compris entre 

0,5 : 1 et 1,8 : 1; cites dans les brevets EDA 3.227.615 et 
2.961.347. 

Les polymdres particuliferement interessants sont ceux 
vendus sous la denomination HERCOSETT 57 par la Societe 
Herculfes Incorporated sous la denomination PD 170 ou DELSETTE 
lOl par la Society HerculSs dans le cas du copolymSre d* acide 
adipique : epoxypropyl diethylSne-triamine. 

9) Les cyclopolymSres ayant un poids moleculaire de 
20.000 I 3.000.000 tels que les horaopolym§res comportant corame 
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constituant principal de la chaine, des unites r€pondant a la 
formule (III) ou (III') 



(III)-,(CH 2 ) t - R»c 



(CH 2 ) p 



I 

H 2 C 



\ 



N 



CR* 
I 



CH,~ - (CH,) 



*2't 



R"C 
I 

H 2 C 



/ 



(CH 2 ) £ 



(III') 



\ 

R 



CR 
I 

CH 



dans laquelle £ et t sont ggaux i 0 ou 1 et £ + t * 1. » B 
designe hydroggne ou methyle, Ret R' dgsignent independamraent 
l'un de l^utre, un groupement alcoyle ayant de 1 a 22 atomes 
de carbone, un groupement hydroxy alcoyle dans lequel le groupe- 
ment alcoyle a de preference 115 atomes de carbone, un 
groupement amidoalcoyle infer ieur et oD R et R' peuvent desi- 
gner conjointement avec l'atome d 1 azote auquel ils sont rat- 
taohes des groupements heterocycliques tels que pipgridinyle 
ou morpholinyle, ainsi que les copolym&res compprtant des 
unites de formule III ou III 1 et, de preference, des unites 
derivees d'acrylamide ou de diacetone acrylamide, Y~ est un 
anion, tel que broraure, chlorure, acetate, borate, citrate, 
tartrate, bisulfate, bisulfite, sulfate, phosphate. 

Parmi les polym^res d' ammonium quaternaires du type 
ci-dessus definis, ceux qui sont plus particulifcrement prefe- 
res, sont 1 'homopolymare de chlorure de dimethyl diallyl 
ammonium vendu sous la denomination MERQDAT 100 ayant un poids 
moieculaire inferieur H 100. OO0 et le copolymer e de chlorure 
de dimethyl diallyl ammonium et d' acrylamide ayant un poids 
moieculaire superieur a 500.000 et vendu sous la denomination 
de MERQDAT 550 par la Societe MERCK. 

Ces polymSres sont decrits dans le brevet frangais 
2.080.759 et son certificat d'addition n° 2.190.406. 

10) Les polyaroraoniums quaternaires de formule 
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R 4 



B 



R J et R 4 g 9 aux ou diffgrents reprgsentent des 



(IV) 



■fr- 

L R 2 
oil R 1# et R 2 / 

radicaux aliphatiques, alicycliques ou arylaliphatiques con- 
tenant au maximum. 20 atomes de carbone ou des radicaux hydro- 
xy-aliphatiques infgrieurs, ou bien R- et R~ et R 0 et R„ 
ensemble ou sgpargment constituent avec les atomes d f azote 
auxquels ils sont attaches, des hgtgrocycles contenant gven- 
tuellement un second hgtgroatome autre que 1» azote, ou bien 



R 2' R 3 et R 4 re P* g sentent un grouperaent 



CH 2 - CH 



design ant 



3 R f 3 designant hydrogSne ou alcoyle infgrieur 



R' 



-CN; 



O 
■I 

- c - 



R 1 



N 

V 



o o o 

« II H 

- C - OR' 5 ; - C - R' 5 ; - c - 0 - R' ? D; 

O 

- C - NH - R» ? - D 

R' 5 dgsignant alcoyle infgrieur, R* 6 dgsignant hydrog&ne ou 
alcoyle infgrieur, R» ? dgsignant alcoylSne, D dgsignant un 
grouperaent ammonium quaternaire. A et B peuvent reprgsenter 
des groupements polymgthylgniques contenant de 2 a 20 atomes 
de carbone, pouvant §tre lingaires ou ramifigs, saturgs ou 
insaturgs et pouvant contenir, intercalgs dans la chalne 
principale, un ou plusieurs cycle (s) aromatique(s) tel(s) que 
le groupement 
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(o, m ou p) 

nn ou plusieurs groupement (s) -CH 2 - Y - C H 2 ~ avec Y d&signant 
Q, S, SO # so 2# 



- s - s - 



R f 9 O 
N ^ N - X®, - CH - # - NH - C - NH — # 
R f 8 ' R' g OH 



O O 

ii n 

- C - N - ou - C - O - 

I 

R > 

avec X 1 dSsignant un anion d€riv£ d*un acide mineral ou 
organique, R f g dgsignant hydrog£ne ou alcoyle infgrieur, R f 9 
d€signant alcoyle infer ieur ou bien A et 1^ et R 3 formant avec 
les deux atonies d 1 azote auxguels ils sont attaches, un cycle 
pip&raziniguey en outre si A d^signe un radical alcoylSne ou 
hydroxyalcoyl^ne lin£aire ou ramif i€, satur€ ou insaturg, B 
peut €galement designer un groupement z 

- (CH 2 f n CO - D - OC - < CH 2* n dans le^el D d€signe 

a) un reste de glycol de formuie - O- Z- O-oHZ designe un 
radical hydrocarbon^ lingaire ou ramif i€ ou un groupement r6- 
pondant aux formules r 

~fCU 2 - CH 2 -Q?£— CH 2 - CH 2 - ou -+ CH 2 -CH-0 4 CH-j-CH — 

' CEU 



oil x et y d^signent un nombre entier de 1 I 4 reprSsentant un 
degr£ de polymerisation dgfini et. unique ou un nombre quel- 
conque de 1 1 4 reprSsentant un degrg de polymerisation moyen; 

b) un reste de diamine bis-secondaire tel gu'un d€riv€ de la 
pip€razine, 

c) un reste de diamine bis-primaire de formuie : - NH-Y-NH-oft 
Y designe un radical hydrocarbon^ lin€aire ou ramif i§ ou le 
radical bivalent -CH 2 -CH 2 -S-S-CH 2 -CH 2 -, 

d) un groupement ur£yl£ne de formuie -NH-CO-NH-; 

-n est tel. que la masse mol€culaire soit g€n€raleroent comprise 
entre 1.000 et 100.000, X~ d§signe un anion. 

Des polymdres de ce type sont dScrits, en particulier, 
dans les brevets frangais 2. 320- 330; 2.270.846, les demandes 
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franchises 2.316.271 et 2.336.434, 2.413.907 et les brevets 
des EUA 2.273.780, 2.375.853, 2.388.614, 2.454.547, 3.206.462, 
2.261.002, 2.271.378. 

D'autres polymeres de ce type sont decrits dans les 
brevets des EOA 3.874.870, 4.001.432, 3.929.990, 3.966.904, 
4.005.193, 4.025.617, 4.025.627, 4.025.653, 4.026.945, 
4.027.020. 

11)- HomopolymSres ou copolym&res derives d'acides acry- 
ligue ou mSthacrylique et comportant au moins un motif : 

f 1 fi 



*— CH--C , — CH C OU — CH. C 

I I 2 | 

C=0 C=0 C=0 

A 1 1 

0 0 nh 

A A I ^ 

y\ R 2— *fe— R 4 R 2- ^ R 4 

R 5 R 6 * R 3 ^ K 

dans lequel R 1 ^st H ou CH^ 

A est un groupe alcoyle lin€aire ou raroifi€ de 1 a 6 
atomes de car bone ou un groupe hydroxyalcoyle de 1 3. 4 atomes 
de car bone. 

R 2' R 3' R 4 i^entiques ou diff brents d£signent un groupe 
alcoyle, ayant 1 a 18 atomes de carbone ou un groupe benzyle. 

R 5' R 6 s d6si g nen t H ou alcoyle ayant 1 a 6 atomes de 
carbone. 

X d€signe mSthosulf ate, halog&ne tel gue chlore, brome. N 

Le ou les comonora&res utilisables appartiennent h la 
famille de : 1 •acrylamide, mSthacrylamide, diacStone acryl- 
amide, acrylamide et mgthacrylamide substitu€s a 1* azote par 
des alcoyls infgrieurs, esters d'alcoyls des acides acrylique 
et m€thacryligue, la vinylpyrrolidone r les esters vinyliques. 

A titre d'exemple on peut citer ; 
les produits r€fgrencgs sous les noms de Quaternium 38, 37, 
49, 42 dans le Cosmetic Ingredient Dictionary 

- les copolym&res d 'acrylamide et de b6ta mSthacryloyl- 
oxy€thyl trim§thylammoniura m£tho sulfate vendu sous les deno- 
minations Reten 205, 210, 220 et 240 par la Soci€t§ HerculSs, 
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- le copolymSre d^minoethylacrylate phosphate/acrylate 
vendu sous la denomination Catrex par la Societe National 
Starchy 

- les copolym&res cationiques gref f£s et reticules ayant 
un poids moieculaire de 1O.00O 1 1.000.000 et de preference de 
15,000 a 500.000 resultant de la copolymerisation : 

a) d f au moins un monomer e cosraetique, 

b) de raethacrylate de dimethylarainoethyle, 

c) de polyethylene glycol, et 

d) d'un reticulant poly insature, 

decrit dans le brevet frangais 2.189.434, 12) Les polyraeres de 
yinylpyrr olid one et de vinylimidazole quaternaires tel que par 
exemple le LDVIQDAT FC 905 vendu par la Societe BASF. 
13) Les polymer es cationiques silicones comme par exemple 
ceux decrits dans les demandes europeennes 17 121 et 
17 122 , dans le brevet US 4.185.087, les demandes de brevet 
japonaise 80 66506 et autrichienne 71.01171, ou encore ceux 
cites dans le dictionn^ire CTFA sous la denomination de 
LAMOD IMETH ICONE , tel que le produit commercialise, en melange 
avec d' autre s ingredients sous le nom w d' emulsion cationique 
DOW CORNING 929*. 

D f autres polymSres cationiques utilisables sont les poly- 
alkyl&ies imines et en particulier les polyethylfcneimines, les 
polymdres contenant dans la chaine des motifs vinylpyridine ou 
vinylpyridiniura, les condensats de polyamines et d f epichlor- 
hydrine, les polyureyldnes quaternaires, les derives de chi- 
tine. 

Les polymSres anioniques sont des polyraSres comportant 
des groupements derives d'acide carboxylique, sulfonique ou 
phosphorique et ont un poids moieculaire compris entre environ 
500 et environ 5.000.O00. Ces polym^res sont des polym^res 
solubles dans l'eau cette solubilite pouvant etre obtenue par 
neutralisation des groupements acides par un alcali comme la 
soude, la potasse, l'ammoniaque ou une amine comme la mono- 
di- ou triethanolamine, l'amino^ methyl-2 propanol, ou 1 
•amino- 2 raethyl-2 propariediol-1,3, la mono-, di- ou triethyl- 
amine, la mono-, di- ou tripropylamine, l'isopropylamine. 
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Les grouperaents carboxyligues sont apportes par des mono- 
ou diacides carboxyliques insatur£s tels que ceux r§pondant S 
la formule : 




dans laquelle n est un nornbre entier de 0 a 10 f A d§signe un 
groupement methylene, eventuelleraent relie II l f atome de carbone 
du groupement insature ou au groupement methylene voisin 
lorsque n est supSrieur a 1 par 1 'intermediate d'un hete- 
roatome tel que oxygSne, soufre, R^ dSsigne un atome d'hy- 
drog^ne, un groupement phenyle, benzyle,R 2 dSsigne un atome 
d'hydrog&ne, un groupement alcoyle infgrieur, carboxyle, R^ 
d€signe un atome d'hydrog&ne, un groupement alcoyle inferieur, 
un groupement -CH 2 -C00H, phenyle, benzyle- 

Dans la formule pr§cit6e un radical' alcoyle inferieur de- 
signe de preference un groupement ayant 1 I 4 atomes de car- 
bone et en particulier. methyle, ethyle 

Les polym&res anioniques contenant des groups carboxy- 
liques pr€f6r§s selon l'invention sont : 

A) les homo- ou copolymer es d'acide acrylique ou metha- 
crylique ou leurs sels et en particulier les produits vendus 
sous les denominations VERSICOL E ou K par la Societe ALLIED 
COLLOID, ULTRAHOLD 8 par la Society CIBA GEIGY, DARVAN n° 7 
par la Societe Van der BILT; les copolymSres d'acide acrylique 
et d'acrylamide vendus sous la forme de leur sel de sodium 
sous les denominations RETEN 421, 423 ou 425 par la Societe 
HERCULES i les sels de sodium, d'acides polyhydroxycarboxy- 
liques vendus sous la denomination HYDAGEN F par la Societe 
HENKEL; 

B) les copolymer es des acides acrylique ou methacryliques 
avec un raonomSre monoethyienique tel que l f ethylene, le 
styrSne, les esters vinyliques, allyliques, les esters d'acide 
acrylique ou methacrylique, eventuellement greffes sur un 
polyalcoyl&ne glycol tel que le polyethylene glycol et even- 
tuellement reticul€s • De tels polymer es sont d6crits en parti- 
culier dans le brevet francais 1.222.944 et la demande alle- 
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mande 2.330.956; les copdlyroeres de ce type comportant dans 
leur chaine un motif acrylamide eventuellement N-alcoyie et/ou 
hydroxyalcoyie tels que decrits notamment dans les deniandes de 
brevets luxembourgois 75370 et 75371 ou proposes sous la 
denomination QUADRAMER 5 par la Society American Cyanamid; 

C) les copolym^res derives d 1 acide crotonique tels que 
ceux comportant dans leur chaine des motifs acetate ou propio- 
nate de vinyle et eventuellement d'autres monomSres tels que 
esters allylique ou methallylique, ether vinylique, ou ester 
vinylique d f un acide carboxylique sature lin£aire ou rami fie I 
longue chaine hydrocarbonee tels que ceux comportant au moins 
5 atomes de carbone f ces polymer es pouvant eventuellement etre 
greffes et reticules ou encore un ester vinylique, allylique 
ou methallylique d'un acide carboxylique «{-ou (i-cyclique. De 
tels polym^res sont decrits entre autres dans les brevets 
fran9ais 1.222.944, 1.580^545; 2.265.782, 2.265.781; 1.564.110 
et dans la demande de brevet frangais 2.439.798. Des produits 
commerciaux entrant dans cette classe sont les resines 
28-29-30, 26-13-14 et 28-13-10 vendues par la Societe National 
Starch. 

D) Les polymdres derives d'acides ou d f anhydrides raa- 
leique, fumarique, itaconique avec des esters vinyliques, des 
Others vinyliques, des halogenures vinyliques, des derives 
phenyl vinyliques, l f acide acrylique et ses esters; ces poly- 
m&res peuvent etre ester if i^s. De tels polymSres sont decrits 
en particulier dans les brevets des E.U.A. 2.047.398, 
2.723.248, 2.102.113, le brevet britannique 839.805 et notam- 
ment ceux vendus sous les denominations GANTREZ AN ou ES par 
la Societe General Anilin ou EMA 1325 par la Societe MONSANTO. 
Des polymSres entrant egalement dans cette classe sont les 
copolyra&res d* anhydrides maieique, citraconique, itaconique et 
d'un ester allylique ou methallylique comportant eventuelle- 
ment un groupement acrylamide ou methacrylaraide ou d'une 
c^-oiefine, des esters acryliques ou methacryliques, des 
acides acrylique ou niethacrylique ou la vinyl pyrrolidone dans 
leur chaine, les fonctions anhydrides sont monoesterifiees ou 
monpamidifiees, decrits dans les demandes de brevet frangais 
76.13929, 76 20917 de la deraanderesSe. 
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E) Les polyacrylamides comportant des groupements carbo- 
xylates. 

Les polym&res comprenant les groupements sulfoniques 
sont des polymSres comportant des motifs vinylsulfonique, 
styrSne sulfonique, lignosulfonique ou naphtalSne sulfonique. 
Ces polymSres sont notamment choisis parmi : 

- les sels de I'acide polyvinylsulfonique ayant tin poids 
mol€culaire corapris entre environ 1000 et 100.000 ainsi que 
les copolymSres avec un comonom&re insaturg tel que les acides 
acrylique ou mgthacrylique et leurs esters ainsi que les 
acrylamide ou m£thacrylaraide substitugs ou non, les esters 
vinyliques, les Others vinyliques et la vinylpyrrolidone. 

- Les sels de I'acide polystyrene sulfonique tels que les 
sels de sodium vendus sous la denomination Plexan 500 ayant un 
poids molgculaire d f environ 5O0.0OO, ou sous la denomination 
Plexan 130, ayant un poids molgculaire d'environ 100.000 par 
la Socigtg National STARCH. De tels composes sont dgcrits 
notamment dans le brevet frangais 2„ 198. 729. 

- Les sels de mgtaux alcalins ou alcalino terreux des 
acides sulfoniques dgrivant de la lignine et, plus particu- 
lidrement les lignosulfonates de calcium ou de sodium tels que 
le produit vendu sous la denomination Marasperse 021 par la 
Socigtg American Can Co et ceux en C 1Q S C 14 vendus par la 
Socigtg AvgbSne. 

- Les polymSres contenant des motifs acide alkylnaphta- 
ISne sulfonique salif igs tels que le sel de sodium vendu sous 
la denomination Darvan n° 1 par la Society Van der Bilt. 

On peut ggalement utiliser des polym&res amphotSres soit 
avec un polymer e cationique vrai, soit avec un polymSre anio- 
nique vrai tels que dgfinis ci-dessus. 

On appellera polymSre cationique ou anionique vrai, des 
polymSres comportant respectivement uniquement des groupements 
cationiques ou anioniques, par opposition aux polymSres am- 
photSres comportant des groupements cationiques et anioniques. 

Les polymSres amphotSres sont constitugs de motifs A et B 
rgpartis statistiquement dans la chaine polymSre ^Cl A dgsigne 
un motif dgrivant d'un monomfere comportant au moins un atoroe 
d f azote basique et B dgsigne un motif dgrivant d f un monomSre 
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acide comportant un ou plusieurs groupements carboxyliques ou 
sulfoniques ou bien A et B peuvent designer des groupements 
dSrivant de monom&res zwittSrioniques de carboxyb€ta!ne; 

A et B peuvent ggalement designer une chaine polym&ce 
cationique comportant des groupements amine secondaire, ter- 
tiaire ou quaternaire, dans laquelle au moins I'un des grou- 
pements amine porte un groupement carboxyliques ou sulfonique 
reli€ par l'interm^diaire d'un radical hydrocarbon^ ou bien A 
et B font partie d'une chaine d'un polymSre I motif ethylene 
alpha, b£ta-dicarboxylique dont I'un des groupements carboxy- 
lique a Htg ameng e£ r^agir avec une polyamine comportant un ou 
plusieurs groupements amine primaire ou secondaire. 

Ces polym£res amphotSres sont plus particuli&rement 
choisis parmi : 

(1) les polyra&res resultant de la copolym&risation d'un 
monomSre dScivS d'un compost vinylique portant un groupement 
carboxylique tel que plus particuliSrement 1* acide acrylique, 
!• acide m€thacry lique , • 1* acide malgxque, 1 'acide alphachlora- 
cry lique, et d'un monomSre basique d€riv£ d'un compost viny- 
lique substitu€ contenant au moins un atome d" azote basique 
tel que plus particuliSrement les dialkylaminoalkylm6thacry- 
late et aery late, les dialkylantinoalkylm€thacrylamide et 
acrylamide. De tels composes sont d^crits dans le brevet 
am§ricain n° 3. 836-537. 

(2) Les polym£res comportant des motifs dSrivant 

a) d'au moins un monomer e choi si parmi les acrylamides ou 
mgthacrylamides substitu€s & 1* azote par un radical alkyle, 

b) d'aa moins un monom&re acide contenant un ou plusieurs 
groupements carboxyliques r€actif s, et * 

c) au moins un monomSre basique tel que des esters ll 
substituants amines primaire, secondaire, tertiaire et/ou 
quaternaire des acides acrylique et m^thacrylique et le pro- 
duit de quaternisation du mgthacrylate de dim§thylamino§thyle 
avec le sulfate de dim&thyle ou diSthyle. Ces polym&res sont 
dScrits dans la demande de brevet fran^ais 2. 180-006 de 
National Starch. 
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(3) Les polyamino polyamides reticulgs d^crits ci-dessus sous 
(5) et (6) alcoylgs partiellement ou totalement par action 
d'acide acrylique, d'acide chloracgtique ou d'une alcane 
sultone et leurs sels dgcrits dans les brevets 2. 252.840 
et 2.368. 508. 

4) Les polymSres comportant des motifs zwitterioniques de 
formule : 



i 



(CH 2 ) y — 



0 

c 



(VII) 



dans laquelle R 1 d€signe un grouperaent insatur§ polyraSrisable 
tel qu f un groupement acrylate, mithacrylate , acrylaraide ou m€- 
thacrylamide, x et y reprgsentent un norabre entier de 1 a 3, 
R 2 et R 3 re P r ^ sent ^nt hydrogSne, mgthyle, Sthyle ou propyle, R 4 
et R 5 repr€sentant un atome d'hydrogdne ou un radical alkyle 
de telle fagon que la somme des atomes de carbone dans R 4 et 
R 5 ne d€passe pas 10. 

Les polymSres comprenant de telles unites peuvent €gale- 
ment comporter des motifs derives de nionomSres non zwitterio- 
niques tels que la vinylpyrrolidone, 1' acrylate ou le m£tha- 
crylate de dimSthyle ou de di6thylamino6thyle ou des alkylacry- 
lates ou m^thacrylates, des acrylamides ou m£thacrylamides ou 
1' acetate de vinyle. 

5) Les polymferes derives du chitosane comportant des 
motifs monomSres repondant aux formules suivantes : 
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(A) 



NHCOCH3 





9° 

r - cooh 

dans lesquelles le motif A est present dans des proportions 
comprises entre O et 30%/ B est present dans des proportions 
comprises entre 5 et 50% et C est present dans des proportions 
comprises entre 30 et 90%. Dans la formule C r R repr§sente un. 
radical de formule : 



R- 

R * - C - 
6 I 



x 8 

(0) n - CH- 



dans laquelle si » = O, Rg, Ry et R Q identiques ou diffgrents, 
reprSsentent chacun un atome d*hydrog£ne, un reste m^thyle, 
hydroxyle, acdtoxy ou amino r un reste monoalcoylaraine ou un 
reste dial coy lamine even tuel lenient interrorapus par un bu 
plusieurs atomes d 1 azote et/ou €ventuellement substituds par 
un ou plusieurs groupes amine, hydroxyle, carboxyle, alcoyl- 
thio, sulfonique, un reste alcoylthio dont le groupe alcoyle 
porte un reste amino, l*un au moins des radicaux R^ f R^ et R Q 
€tant dans ce cas uh atome d-hydrogSne; ou n est €gal a 1, 
auguel cas Rg, R^ et Rq repr^sentent chacun un atome d'hydro- 
g§ne, ainsi que les sels formes par ces com^os^s avec des 
bases ou des acides. 

6) Les polym&res comportant des motifs de formule (VIII) et 
dicrits dans le brevet frangais 1„ 400.366. 
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CH 2 ) 



CH — 
COOH 



- CE)- 

CO 

N Rj (VIII) 

i 4 

N R. 

i - 

R 2 

dans laquelle R represente un atome d'hydrogene, un radical 
CH 3 0-, CH 3 CH 2 0- # phenyle, R ± designe de 1 1 hydrogens ou un 
radical alcoyle inferieur tel que mSthyle, ethyle, R 2 designe 
de 1'hydrogene ou un radical alcoyle inferieur tel que methyle, 
ethyle, R 3 designe un radical alcoyle inferieur tel que m§- 
thyle r ethyle ou un radical repondant a la forraule : 

-R 4 -N=(R 2 ) 2 , 
R 4 representant un groupement 

-CH 2 -CH 2 -, -CH 2 -CH 2 -CH 2 -, -CH 2 -CH- 

CH 3 

ainsi que les homologues superieurs de ces radicaux et conte- 
nant jusqu'S 6 atomes de carbone. 

7) Des polymfcres amphotSres derives des polymSres catio- 
niques decrits sous (4) ci-dessus obtenus par action de Is- 
olde chloracetique ou le chloracState de sodium sur lesdits 
composes. 

La presente invention concerne des compositions pressuri- 
sees a base de polymeres cationique et anionique, caractiri- 
sees par le fait qu'au mo ins un des polymSres cationique ou 
anionique est moussant dans l^au, ces polymeres etant pre- 
sents dans un milieu solvant contenant de l'eau dans les 
proportions telles qu'S l'air libre il se forme une mousse 
gphemdre au contact des cheveux. 

On entend par polymdre moussant conforme H 1' invention un 
polymere qui en solution dans l f eau donne selon le test de 
Ross Miles (norme AFNOR T 73 404 modifiee en temperature et 
ef fectue t 20°C) , une hauteur de mousse superieure a 1 cm et 
aprSs pressurisation de la solution une quality de mousse 
telle que sa masse volumique soit inferieure I 0,4 et de 
preference infexieure M 0,25 g/cm3. 
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Ces tests sont effectu£s sur des compositions pr^parges 
de la fagon suivante : 

le polymSre cationique ou anionique. est mis en solution 
uniquement dans de l f eau d^min&-alis6e de resistivity sup§- 
rieure a 300.000 ohms" 1 a raison de 0,5 g de matiSre active 
pour 100 g de solution si la viscosity est inferieure a 20 
cps; si la viscosity est superieure a 20cps on utilise une 
concentration inferieure a 0,5% de matiere active- Dans le cas 
oQ les polymeres ne sont pas presentes a l f etat pur dans la 
forme commerciale une certaine quantity d'alcool ou d'autre 
solvant peut Stre in€vi tablemen t prSsente la raesure etant 
tou jours effectuie pour une presence de 0,5 g de matiere 
active pour 1O0 g de solution contenant dans ce cas egaleraent 
une certaine quantity de solvant autre que l f eau. Dans le cas 
de polymeres anioniques insolubles ou peu solubles dans l f eau 
ceux-ci sont neutralises a 100% par 1' amino- 2 mSthyl-2 
propanol-1. Cette solution est soumise au test de Ross Miles 
reference ci-dessus. 

Pour le test de la me sure de la masse volumique on condi- 
tionne chaque solution de polymdre a 0,5% dans un bottier 
aerosol constitue d'un boitier aluminium monobloc de col ogive 
(45 x 128) avec une valve Precision P73 sans tube plongeur et 
ayant un poussoir diffuseur axial pour coupelle conique 
(021550) „ Ce boitier aerosol est rempli a raison de 90 g de 
solution a 0,5% de polyraSre et 10 g de gaz propulseur Fr€on 
F12 ou dichlorodifluoromethane. 

La manipulation est effectuee 24 heures apr&s la pressu- 
risation des aerosols en salle conditionn€e a 20°± 1°C, le 
materiel et I'echantillon etant a cette m§me temperature. Un 
godet cylindrique est pese vide (soit PI son poids) puis 
directement rempli de la mousse produite par 1 'aerosol. Chaque 
boitier aerosol est bien agite avant I'emploi de fagon a 
emulsionner le gaz propulseur F 12. 

Pour une repartition uniforme de la mousse dans le godet, 
les aerosols sont utilises t§te en bas dans un mouvement 
tournant et regulier. 
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DSs la fin de I'expansion de la mousse, on arase imm§dia- 
tement et rapidement a 1'aide d'une spatule large et on pgse H 
nouveau le godet (P2 son poids) . 

On determine la masse volumique de la mousse selon la 
formule suivante : 

masse volumigue a 20 °C = P2 - PI 

V 

(V etant le volume du godet) . On effectue trois determinations 
pour chaque polym&re, la valeur retenue etant la valeur mo- 
yenne de ces determinations (en g/cm3). 

Le milieu solvant utilise pour les compositions conformes 
a !■ invention doit permettre aprSs expansion & l'air libre de 
la composition la formation d'une mousse ephemfcre au contact 
des cheveux. 

Ce milieu solvant est de preference constitue par de 
l'eau et peut contenir eventuellement des solvant s cosmetjL- 
quement acceptables choisis parmi les monoalcools tels que les 
alcanols ayant 1 & 8 atomes de carbone comme methanol, l f iso- 
propanol, l'alcool benzylique, l f alcool phenyiethylique; les 
polyalcools tels que les alcoylSneglycols, comme l f ethyl&ie- 
glycol, le propylfeneglycol , le glycerol; les ethers de glycol 
tels que les mono-, di- et triethylSneglycol monoalcoyiethers 
comme par exemple 1 f ethyl§neglycol monoethyl ether , le diethy- 
ISneglycol monoethyiether ; les esters comme 1» acetate de 
monomethyl ether de 1 'ethylSneglycol, 1« acetate de monoethyi- 
ether de l'ethylSneglycol; les esters d»acide gras et d'alcool 
infer ieur comme le myristate ou le palmitate d'isopropyle 
utilises seuls ou en melange. Ces solvants 5'ils sont presents 
doivent permettre l'obtention d'une mousse repondant au cri- 
tdre de selection des polym&res moussants susmentionnes. En 
particulier, la hauteur de mousse de la solution selon le test 
de Ross Miles doit etre superieure H 1 cm et la masse volumi- 
que de la mousse resultante de la solution pressurisee doit 
gtre inferieure a 0,4 et de preference inferieure a 0,25 
g/cm3. 

Ce? resultats peuvent etre<obtenus notamment lorsgue les 
monoalcools mentionnes ci-dessus sont presents dans des quan- 
tites ne depassant pas 50% et de preference inferieure a 30% 
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en poids par rapport au poids total de la composition (ne 
contenant pas les propulseurs) et lorsgue les ethers de glycol 
et/ou les esters sont presents dans des guantitgs ne depassant 
pas 15% en poids par rapport au poids total de la composition 
(ne contenant pas le propulseur) . 

Selon un mode de realisation particulier, on utilise 
pr^fgrentiellement de l-'eau sans autre solvant et Ton ajoute 
des solvants notamment lorsque la masse volumique de la mousse 
de la solution pressuris§e du polyra£re cationique ou anionique 
s€lectionn§ dans I'eau est inferieure a 0,25 g/cm3. 

Outre le polyraSre cationique et le polymer e anionique, la 
composition peut egalement contenir des adjuvants habituelle- 
ment utilises en cosraetique et qui en eux-memes n'ont pas de 
pouvoir moussant tels que des colorants pouvant avoir pour 
fonction de color er la composition elle-mgme ou les cheveux, 
des conservateurs, des agents sequestrants, des agents alcali- 
nisants ou acidifiants, des parfums, des silicones ou des 
agents traitants et/ou -des Electrolytes tels que de preference 
des sels de metaux alcalins. 

Comme colorants des cheveux on peut citer des colorants 
directs tels que des colorants azolques, anthraquinoniques, 
des derives nitres de la serie benzenique, des indoamines, des 
indoanilines, et indophenols ou les leucoderives de ces compo- 
ses ainsi que des diphenylraethanes, des triarylmethanes, 

Le pH de ces solutions est en general compris entre 2 et 
12 et de preference entre 5 et 9. 

La concentration des polymferes est comprise entre 0,01 et 
10%. Lorsque la composition est plus particulierement destinee 
a Stre utilisee comme une mousse dont 1 'application n'est pas 
suivie d f un ringage, il est souhaitable d'operer avec des 
concentrations en polym&re cationique comprises entre 0,01% et 
5% et de preference entre 0,1 et 3% et en polym&re anionique 
comprises entre 0,01% et 5% et de preference entre 0,1 et 3%. 

Selon un premier mode de realisation de l 1 invention on 
peut utiliser un polymSre cationique moussant repondant aux 
tests indiques ci-dessus. Les polym^res retenus et repondant 
aux tests sont de preference choisis parmi : 
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t les copolym&res vinylpyrrolidone-acrylate ou methacrylate 
dialkylaminoalkyle quaternise ou non tels que decrits plus 
particulidrement dans le brevet frangais 2.077,143. 

- Les derives d 1 ether de cellulose comportant des groupe- 
ments ammonium quaternaires comme ceux decrits dans le brevet 
frangais 1.492.597 et les derives de cellulose cationiques 

- les polysaccharides cationiques decrits en particulier 
dans les brevets am£ricain 3.589.978 et 4.031.307. 

Des rSsultats particulierement interessants ont pu etre 
obtenus en utilisant les polyra&res cationiques vendus sous les 
denominations copolymSre 845, GAFQUAT 734, GAFQUAT 755, par la 
Societe GENERAL ANILINE, les polymdres vendus sous la denomina- 
tion J.R 125, J.R.400, L.R. 400, L.R. 30M par la Society UNION 
CARBIDE, CELQDAT L 200, CELQDAT H. 100 par la Society National 
STARCH, les polymSres vendus sous la denomination Jacquar C13S 
par la Societe MEYHALL, COSMEDIA GUAR C261 par la Society 
BASF. 

Les polym&res anioniques plus particuliSrement utilises 
avec ces polym^res cationiques moussants sont choisis dans un 
mode de realisation preferentiel parmi les polyra&res corapre- 
nant des motifs acide crotonique, acides acrylique ou metha- 
crylique ou acide sulfonique tel que plus particulierement les 
polymSres acetate de vinyle/acide crotonique, eventuellement 
greffes sur un polyethylSneglycol, les copolymSres acryliques 
vendus sous la denomination DLTRAH0LD 8 par la Societe CIBA 
GEIGY, des polymethacrylates tels que le produit vendu sous la 
denomination DARVAN n° 7 par la Societe Van Der Bilt, des 
polyvinylsulfonates, des sels de sodium des acides polyhydro- 
xycarboxyliques vendus par la Societe HENKEL sous la denomina- 
tion HYDAGEN F. 

Selon un second mode de realisation on peut utiliser un 
polymgre anionique moussant avec l'un quelconque des polymSres 
cationiques comprenant un nombre important de motifs amines 
primaires, secondaires, tertiaires et/ou quaternaires. Ce 
polym&re anionique repond dans ce cas au test de hauteur de 
mousse selon la methode Ross Miles et de masse volumique 
definis ci-dessus. 
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Les polym&res anioniques dgfinis ci-dessus ayant donnas 
des r€sultats particuliSrement remarquables dans cette reali- 
sation de 1' invention, ont §tg choisis dans les groupes A, B, 
C et D ainsi que des polyacrylamides coraprenant les groupe- 
roents carboxylates d£finis ci-dessus. 

On peut citer H cet ef fet en particulier les produits 
vendus sous la denomination de r^sine 26-13-14 ou 28-13-10 par 
la SociStg National Starch, les r£sines,ARISTOFLEX A ou RESINE 
TV 242 par la Society HOECHST, R€sine 28-29-30 par la Societe 
National Starch, VERSICOL E ou VERSICOL K par la Society 
ALLIED COLLOID, ULTRAHOLD 8 par la Society CIBA GEIGY, RETEN 
421, 423 ou 425 par la Societe HERCULES, GANTREZ AN 119, 139, 
149, 169 et GANTREZ ES 225, 335, 425, 435 et GANTREZ S95 par 
de la Society GENERAL ANILINE, EMA 1325 par la SociStS 
MONSANTO, CYANAMER A370 par la Societe American CXANAMID. 

Des associations des pojym^res anioniques noussants avec 
des polym&res cationiques plus particuliSrement pr€fSr€s sont 
les associations avec les polym&res cationiques choisis parmi 
les polym^res derives de cellulose cationique du groupe 2, des 
cyclopolymSres du groupe 9, des polym^res cationiques du 
groupe 5, des polyammonium quaternaires du groupe 10, des 
copolymSres vinylpyrrolidone-acrylate ou methacrylate de 
dialkylamino alkyl du groupe 1 ? des polym&res quaternaires 
cationiques a base de vinylpyrrolidone et de vinyl imidazole 
tels que le polymere vendu sous la denomination LDVIQDAT FC 
905par la Societe BASF. 

Selon un autre mode de realisation pr§f€r§, on associe de 
fagon avantageuse les polymSres cationiques raoussants avec les 
polymSres anioniques moussants preferes dicrits ci-dessus. 

Les gaz propulseurs utilises pour pressuriser les composi- 
tions sont presents dans des proportions ne depassant pas 25% 
et de preference 15% par rapport au poids total de la composi- 
tion- On peut utiliser & titre de gaz propulseur le gaz carbo- 
nique, 1' azote, I'oxyde nitreux, les hydrocarbures volatile, 
tels que le butane, l'isobutane, le propane et leurs melanges, 
les hydrocarbures chlorSs et/ou fluorSs non hydrolysables tels 
que par exemple ceux vendus sous la denomination FREON par la 
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Societe Du Pont de Nemours et appartenant en particulier aux 
classes des fluorochlorohydrocarbures tels que le dichlorodi- 
fluoromgthane ou Frgon 12, le dichlorotetrafluoroethane ou 
Fr§on 114, Ces propulseurs peuvent etre utilises seuls ou en 
combinaison, on peut citer en particulier le melange de Pr6on 
114-12 dans des proportions variant entre 40 : 60 et 80 : 20. 

Dn autre objet de la presente invention est constitue par 
le proc§d€ de preparation d'une mousse a base de polymdres 
cationique et anionique, ephem&re au contact des cheveux 
caracterisee par le fait que cette mousse est obtenue £. partir 
d'une composition telle que def inie ci-dessus et pressurisie 
dans un dispositif aerosol. 

Dn autre objet de 1' invention est constitue par la mousse 
ainsi formSe qui est essentiellement caracterisee par le fait 
qu'elle a une masse volumique inf€rieure 3 0,4 et de prefe- 
rence infgrieure h 0,25, et par le fait qu'elle est gphgmSre 
c'est-M-dire qu'elle di spar alt trSs rapidement au contact des 
cheveux apr£s malaxage* Le temps de disparition est inferieur 
& 1 minute et de preference 30 secondes. 

Cette mousse est par ailleurs caracterisee par le fait 
qu'elle comprend des polymSres cationique et anionique parmi 
lesquels au moins I'un des polymSres cationiques ou anioniques 
r€pond aux tests definis ci-dessus en milieu aqueux. 

Un autre objet de 1* invention est constitue par un proce- 
de de traitement des cheveux consistant a appliquer M partir 
d'un dispositif aerosol la composition telle que definie 
ci-dessus sur les cheveux sous la forme d'une mousse. 

Cette application peut etre suivie ou non d'un ringage. 
Lorsque cette application n'est pas suivie d'un ringage on 
peut notamment utiliser la mousse apr£s shampooing, perraa- 
nente, defrisage, coloration , decoloration ou comme produit de 
finition aprSs tout traitement capillaire. 

Lorsque l 1 application est suivie d'un ringage on applique 
la composition sur les cheveux pendant un temps variant de 
quelques minutes 1 15 minutes puis on rince a l'eau. 

Les exemples suivants sont destines 1 illustrer 1 •inven- 
tion sans pour autant presenter un caractSre limitatif . A 
moins d f indication contraire, toutes les quantit€s de poly- 
mares sont exprim€es en mati&re active. 



2505348 



25 

EXEMPLE 1 
On prepare la composition suivante : 



Aristoflex A „ 2 g 

Merquat 100 1 g 

Acide lactique q-S-p.„-.- pH = 3 

Eau q.s.p v 100 g 



Cette composition est conditionn§e en aerosol en intro- 
duisant dans un boltier aluminium mbnobloc 90 g de la composi 
tion avec lO g de Fr£on F12. 

La masse volumique de la mousse obtenue est de 0,16 
g/cm3. 

Appliquee sur des cheveux laves et aprSs malaxage, la 
mousse disparatt au bout de 30 secondes. 

Les cheveux mouilles impregnes de la composition se 
d§melent facilement et sont doux au toucher et les cheveux 
s6ches ont une bonne tenue. 

EXEMPLE 2 

On prepare la composition suivante : 



Gantrez ES 425 . „ 1,0 g 

Celquat L 200 m w 0,5 g 

2-amino 2-ra§thyl l-propanol q.s,p pH : = 6 

Eau q.s.p 100 g 

Le polym&re anionique GANTREZ ES 425 S 0,5% dans l'eau 



donne selon le test Ross Miles une hauteur de mousse de 5 cm 
et la masse volumique raoyenne est de 0 # 13 g/cm3. 

90 g de cette composition sont conditionnSs dans un 
bottier en aluminium raonobloc avec lO g de Fr&m F12. 

La mousse £orm§e partir du dispositif est appliquge a 
la main sur -les cheveux et disparatt d§s l 1 impregnation des 
cheveux. 

Les cheveux ainsi impr€gn§s sont doux au toucher et se 
d€m§lent facilement. Les cheveux seches sont brillants. 

La masse volumique moyenne de la mousse obtenue est de 
0,07 g/cm3. 

EXEMPLE 3 
On prepare la composition suivante : 

Quadramer 5„.* 2,0 g 

PolymSre Pi 0,5 g 
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2-amino 2-m€thyl 1-propanol q.s.p pH = 9,5 

Alcool Sthylique q.s„p 15° 

Par f urn ,o,2 g 

Eau „■ q.s.p 100 g 

Cette composition est conditionn€e dans un bottier en 
aluminium monobloc en presence de Freon F12 dans les propor- 
tions de 90 g de composition pour 10 g de propulseur. 

Appliqu€e sur cheveux, cette composition pressuris€e 
doime lieu S la formation d'une mousse qui disparalt aprSs 
impregnation des cheveux, 

Les cheveux trait£s et sSchgs sont doux au toucher et se 
d6m§lent facilement. 

EXEMPLE 4 
On prepare la composition suivante : 



Versicol E13 2,0 g 

Polymdre P2 „ 0,5 g 

2-amino 2-m£thyl 1-propanol q.s.p pH = 9 

Eau q.s.p IOO g 



Cette composition est pressuris§e dans un dispositif 
aerosol dans des proportions de 95 g de composition pour 5 g 
d'un melange d'al canes de tension de vapeur intrins&que de 3,2 
+ 0,4 bar H 20°C. 

Cette composition donne lieu H la formation d'une mousse 
ei l'air libre, de masse volumique moyenne de 0,1 g/cm3. Appli- 
qu§e sur cheveux, elle disparalt trSs rapidement et les cheveux 
traitis et s§ch€s ont une bonne tenue et sont brillants, 

EXEMPLE 5 

On prepare la composition suivante : 

Aristof lex A, „■ mm ± 2,5 g 

Gafquat 755 0,5 g 

Tri€thanolamine q.s.p ; pH « 8 

Alcool gthylique q*s,p 15° 

Parfum et colorants q.s/« 

Eau q.s_p 100 g 

En conditionnant cette composition comme dans l'exemple 1 
on constate la formation d'une mousse douce qui disparalt au 
contact des cheveux* 



2505348 



27 

Les cheveux traites sont doux au toucher et ont une bonne 
tenue. 

EXEMPLE 6 
On prepare la composition suivante r 



Aristoflex A 2 g 

Luviquat PC 905 . 1 g 

Mono€thanol amine. - ... , „q„s.p . . . . . .pH- 8 

Eau q.s.p w ..100 g 



Cette composition conditionn€e dans un dispositif aerosol 
comme d€crit dans l f exemple 4 permet d'obtenir une mousse 
onctueuse qui conf^re aux cheveux traitSs douceur et facility 
de d€melage. 

EXEMPLB 7 
On prepare la composition suivante : 



Gafquat 734 0,5 g 

Aristoflex A . . . . 1 # 0 g 

2-amino 2-m£thyl 1-propanol q.s.p pH = 8,6 

Eau *. q.s.p lOO g 



Cette composition est pressurise dans les mSnes condi- 
tions que celles dScrites dans I'exemple 2. Appliqu6e sur les 
cheveux elle di spar alt rapideraent et con fere aux cheveux 
s€ch€s une bonne tenue apr&s mise en forme, 

EXEMPLB 8 

On prepare la composition suivante : 



Gafquat 734 „ . . l g 

Aristoflex A, « w « . « l g 

Alcool €thylique q.s.p 25° 

2- amino 2-m€thyl 1-propanol .q.s.p.. pH = 8 

Eau q.S.p.^. .... lOO g 



Cette composition est pressurisee dans les monies condi- 
tions que d§crites dans l*exemple 4. La mousse en resultant a 
tine masse volumique moyenne de 0,08 g/cm3„ 

Les cheveux trait€s sont doux au toucher et se demSlent 
facileraent. 

EXEMPLB 9 
On prepare la composition suivante : 
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Celguat L 200 „ .1,0 g 

Hydagen F 0, 5 g 

Parfum . „ ,0,1 g 

Eau ..q.s.p ...100 g 

Cette composition est conditionnSe de la fagon dgcrite 
dans l'exemple 1. 

La mousse en resultant di spar alt trds rapidement au con- 
tact des cheveux et leur conf&re douceur, bril lance et une 
bonne tenue. 

EXEMPLE 10 
On prSpare la composition suivante : 



Celquat L 200 ...0,5 g 

Dltrahold 8 0,5 g 

Alcool 6thylique.. q.s.p 10° 

Eau q.s.p ...100 g 



Cette composition est pressuris€e dans un recipient en 
aluminium en utilisant comme gaz propulseur un melange de 
Fr6on F12 et de FrSon F114 dans des proportions de 70/30. On 
introduit dans le recipient 90 g de composition pour 10 g de 
melange de gaz propulseur. 

On obtient une mousse ayant une masse volumique moyenne 
de 0,08 g/cm3. 

AppliquSe sur les cheveux aprSs malaxage elle di spar alt 
en moins de 30 secondes. 

Les cheveux s€ch€s sont doux au toucher, se darnel ent 
facilement et ont une bonne tenue. 

EXEMPLE 11 

On prepare la composition suivante : 



Gafquat 734... 1 g 

Aristof lex A 1 g 

Monom€thyl6ther d 1 ethylene glycol 5 g 

2- amino 2-m€thyl 1,3-propane diol q.s.p pH = 8,5 

Parfum et colorants qs 

Eau ....q.s.p... 100 g 



On la pressurise comme indiquS dans l'exemple 1. 
La mousse appliquge sur les cheveux disparait rapidement 
et leur conf&re douceur, facility de dgmelage et tenue. 
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EXEMPLE 12 

On prepare la composition suivante : 

Gafquat 755 .. 1,5 g 

Darvan 7 . 3,0 g 

Eau„ . q.s.p .... 100 g 

Cette composition est conditionn£e comme d^crit dans 
l'exemple 1. 

Appliquee sur les cheveux on obtient une repartition 
uniforme et un bon demelage. 

EXEMPLE 13 

On prepare la composition suivante : 

Celquat L 200 0,5 g 

Polyvinyl sulfonate de sodium O, 5 g 

Eau q-s.p . 100 g 

•La composition ainsi pr§par€e est conditionn^e comme 
d€crit dans l'exeraple 1. 

La mousse qui se forme a une masse volumique moyenne de 
0,09 g/cm3, elle est douce et disparaTt rapidement au contact 
des cheveux. 

Les cheveux trait^s sont doux au toucher, se d£roelent 
facilement et ont une bonne tenue. 

EXEMPLE 14 
On prepare la composition suivante s 



Gafquat 734 1 g 

Polyvinylsulfonate de sodium., 2 g 

Alcool €thylique q.s.p 10° 

Eau ..q.s.p . lOO g 



En la conditionnant comme deer it dans I'exemple 1, on 
note des rSsultats similaires & ceux indiqu€s dans I'exemple 
13. 

EXEMPLE 15 
On prepare la composition suivante : 



Celquat L 200 1,0 g 

RSsine 28.29.30 0,5 g 

2-amino 2-m€thyl 1-propanol ....q.s.p...... .pH = 9 

Alcool Sthylique. . . .q.s.p 5° 

Eau. q.s.p 100 g 
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Cette composition est conditionn§e de la maniSre d€crite 
dans l'exemple 1. 

La mousse qui se forme a une masse volumique moyenne de 
0,11 g/cm3 et disparalt rapidement au contact des cheveux. 

Les cheVeux traitgs uniform6ment sont brillants, se 
d§m§lent facilement et ont une bonne tenue. 

EXEMPLE 16 

On prepare la composition suivante : 



Amphomer „ i g 

Celquat L 200 0,5 g 

Aminom£thyl propanol q,s .pH = 9,2 

Eau q.s 100 g 



Cette composition est conditionn^e comme d€crit dans 
1 1 exemple 3 . 

La mousse produite lorsqu'elle est appliqu€e sur les 
cheveux disparalt trgs rapidement apr&s malaxage. 

Les cheveux trait^s sont doux au toucher et se d€m§lent 

bien. 

EXEMPLE 17 
On prepare la composition suivante : 



Amphomer „ i g 

Gafquat 734 1 g 

"Aminom§thyl propanol q.s pH = 9 

Eau q.s ..100 g 



La composition est conditionn§e comrae decrit dans 
l 1 exemple 1. 

La mousse produite disparait rapidement au contact des 
cheveux et les cheveux traitSs sont doux au toucher. 

EXEMPLE 18 
On prepare la composition suivante : 



Dltr ahold 8 „ 0, 25 g 

JR 400 0,25 g 

2-amino 2-mgthyl 1-propanol q.s.p. ,pH 8,5 

Eau q.s.p. 100 g 



Cette composition est conditionn€e comrae dicrit dans 
1' exemple 1. Appliqu€e sur les cheveux on constate des rgsul- 
tats similaires H ceux indiqu£s dans I'exemple 1. 
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EXEMPLE 19 
On prepare la composition suivante : 



Aristoflex A 0 # 5 g 

R€sine 28.29.30 -0 ,5 g 

Gafquat 755 . m ± g 

2- amino 2-methyl 1-propanol . q.s.p pH 9 

Alcool ethyl i que . q.s.p 5° 

Eau ....q.s.p ..100 g 



On conditionne la composition comme dScrit dans I'exemple 
4. La mousse qui se forme £ l f air disparait au bout de 30 
secondes aprSs malaxage dans les cheveux. Les cheveux trait6s 



sont brillants et doux au toucher. 

EXEMPLE 20 
On prepare la composition suivante : 

Aristoflex A. . _ , i g 

Polymer PI o,5 g 

Celquat L200 o,5 g 

2 -amino 2-m£thyl 1-propanol q.s.p pH 8,5 

Eau - .-q.s.p 100 g 



La composition est conditionnSe comme d^crit dans I'exemple 
1. La mousse gui se forme a l'air libre disparatt trSs rapi- 
dement aprfcs malaxage dans les cheveux. Les cheveux trait6s 
ont une bonne tenue et sont doux au toucher. 

La masse volumique moyenne de la mousse formee est de 
0,11 g/cm3. 

EXEMPLE 21 
On prepare la composition suivante : 



Aristoflex A.. 1 g 

Eemulsion cationigue Dow Corning 929 ..0,5 g 

2-amino 2-raethyl 1-propanol q.s.p. .pH 8,5 

Eau q.s.p 100 g 



On conditionne la composition comme indiqu§ dans I'exemple 

1. 

La masse volumique moyenne de la mousse qui se forme est 
de 0,08 g/cm3. Le temps de disparition dans les cheveux aprSs 

alaxage est inf£rieur 1 30 secondes. Les cheveux trait§s sont 
doux au toucher et ont une bonne tenue. 
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EXEMPLE 22 

On prepare la composition suivante 2 

Gantrez ES 425 „. 1 g 

Gafquat 755 ... O, 2 g 

Chlorure de sodium „. „ 3 g 

Soude q.s.p m pH 8,6 

Parfum g.s. 

Colorant . ...q.s. 

Conservateur q . s . 

Eau . q.s.p 100 g 

Cette composition est conditionn€e comme d£crit dans 
l'exemple 4. Appliqu€e sur les cheveux la composition pres- 
suris€e donne lieu H la formation d'une mousse onctueuse qui 
disparaft tr&s rapidement aprSs malaxage dans les cheveux. 

AprSs 5 minutes de pose, on rince a l'eau. 

Les cheveux mouill€s sont doux au toucher et se d£m§lent 
facilement. Les cheveux sech§s sont brillants et ont une bonne 
tejiue. 

EXEMPLE 23 

On prepare la composition suivante : 

Cyanamer A 370. 0,5 g 

JR 400. 0,5 g 

Chlorure de sodium. 2,5 g 

Acide chlorhydrique q-s.p pH 8,5 

Parfura . .q.s. 

Colorant q.s. 

Conservateur .q.s. . 

Eau.. ..q.s.p 100 g 

Cette composition est conditionnfie dans un boitier en 
aluminium monobloc en presence d»un melange de FrSon 114/12 
dans des proportions 50/50. On utilise 92 g de composition 
pour 8 g de propulseur. 

On applique la mousse qui se forme a l'air libre sur les 
cheveux. AprSs 10 minutes de pose, on rince a l'eau. 

Les cheveux s£ch€s ont une bonne tenue et sont doux au 
toucher. 
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EXEMPLE 24 



On prepare la composition suivante : 

PolymSre P3 ,. 0/ 75 g 

Polym£re PI. „• . i g 

2-amino 2-mSthyl 1-propanol q.s.p pH 9 

Parfum a « 



Colorant 



Conservateur 



Eau 



q-s-p 



100 g 



On conditionne la composition comme indiqug dans 
l'exemple 23. 

On applique la mousse qui se forme a l'air libre a partir 
de la composition pressuris€e sur les cheveux. La mousse 
di spar ait tr£s rapid ement^ AprSs quelques minutes de pose on 
rince I l'eau. On constate des r£sultats sirailaires H ceux de 
l'exemple 23. 



pH final apr§s addition du Versicol E13 est de 4,5 

On dissout 1'Araphomer avec 1 'amino- 2 mgthyl-2 propanol-1 
avec de l'eau distillee et l'on ajoute ensuite le Versicol 
E 13. 

80 g de la composition sont conditionn€s dans un boitier 
en aluminium monobloc avec 20 g d'un melange de Fr£on 
P 114/P12 dans les proportions de 43/57. 

On applique la mousse qui se forme a l'air libre sur les 
cheveux et on rince a l'eau apr£s 10 minutes de pose. 



EXEMPLE 25 



On prepare la composition suivante t 
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(65/10/25) 0,5 g 

Celquat L 200 0,8 g 

Amino- 2 m6thyl-2 propanol-1 g.s, pH 8 

Parfum qs 

Bau demin£ralisee .qsp 100 g 

80. g de la composition sont conditionn§s dans un bottier en 
aluminium inonobloc avec 20 g d f un melange de frgons P 114/F12 

(43/57). 

On obtient une mousse ayant une masse volumique de O,055g/cm3. 

La mousse appliqu^e sur des cheveux propres disparalt 
rapidement et leur confSre douceur, facility de d€melage et 
tenue. 
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GANTREZ ES 425 



QUADRAMER 5 



VERSICOL E 13 



Dans les exemples qui precedent les. polymdres dgsi- 
gngs par denomination commerciale correspondent aux pro- 
duits suivants : 
PolymSres anioniques 

ARISTOFLEX A Terpolym&re d f acetate de vinyle, deci- 

de crotonique et de poly§thyl§ne gly- 
col, vehdu par la Society HOECHST 
Monobutyl ester de poly (mgthyl vinyl - 
€ther /acide maleique) par la 
Socigtg GENERAL ANILINE 
Copolymer e de N-tertio butylacrylamide, 
acrylamide, acide acrylique et N-vi- 
nylpyrrolidone vendu par la Soci€te 
AMERICAN CYAN AMID 

Melange d'horao et copolymer e d 1 acide acry- 
lique de poids mol€culaire environ 
l.OOO.OOO vendu par la Soci€t€ ALLIED 
COLLOID 

Sel de sodium d* acide polyhydroxycarbo- 
. xylique vendu par la Soci§t€ HENKEL 
Terpolym^re d 1 acide acrylique/acrylate 
d 1 £thyle/N-tertiobutylacrylamide , ven- 
du par la Soci€t£ CIBA GEIGY 
Polym€thacrylate dfe sodium vendu par la 
Society VAN DER BILT 

Terpolym&re d* acetate de vinyle/acide cro- 
tonique/vinyln£od€canoate vendu par la So- 
ciety NATIONAL STARCH 

Polyacrylamide modifig ayant un poids mo- 
ISculaire d'environ 200.000 de viscosity spgc 
fique 3,7 + 0,5 vendu pair la Soci§t£ American 
Cyan amid « 

Copolym&re d'acState de vinyle et d r acide 
crotonique (90/10) . 
PolymSres cationigues 

MERQDAT 100 HomopolymSre de chlorure de dimethyl dial- 

lyle ammonium de PM ^100.000, vendu par la 
SociStS MERCK 



HYDAGEN P 



DLTRAHOLD 8 



DARVAN 7 



Rgsine 28.3,9 -30 



Cyanamer A. 370 



PolymSre P3 
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CELQUAT L 200 
PO LYME RE PI 



POLYMERS P2 



GAFQDAT 755 



LUVIQDAT FC 905 



Polym&re amphotfere 
AMPHOMER 



Derivg de cellulose cationique vendu par 
la Soci6t6 NATIONAL STARCH 
Polymfere cationique selon l^xemple la du 
brevet frangais 2.252.840. (Polyamino poly- 
amide resultant de la polycondensation d'acide 
adipique et de di£thyl£ne triamine en quan- 
tity €quiraolaires et rSticulS avec l'§pi- 
chlorhydrine H raison de 11 moles de rgti- 
culant pour 100 groupement amines du poly- 
aminoamide. 

Polymer e cor re spondant a la formule : 



CH 3 Br 0 CH 3 Bi 0 

fer (CH 2>3— f®r <cH 2 , r 

C 8 H 17 CH 3 
CopolymSre polyvinylpyrrolidone quater- 

naire ayant un PM de 1.000.000 commercia- 
lism par la Soci£t£ GENERAL ANILINE 
Polym£re quaternaire cationique de composi- 
tion : 

- vinylpyrrolidone 5% 

- vinylimidazole 95% 
vendu par la Soci&tg BASF 
Copolym&re polyvinylpyrrolidone quater- 
naire ayant un PM de 100.000 commercia- 
lism par la Soci6t€ GENERAL ANILINE 

Melange d 1 Amodinethicone , * tal lowtr imonium 
chlorure'et Nonoxynol-10 d'aprSs le CTFA 
Cosmetic Ingredient Dictionary Edition 
1977, vendu par la Soci£te Dow Corning. 

CopolymSre d'octhylacrylamide/acrylate/ 
butylamino£thylm§thacrylate vendu par 
la Soci€t6 National Starch. 



GAFQDAT 734 



Emulsion cationique 
DOW CORNING 929 
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REVENDICATIONS 

1. Composition pressuris£e & base de polym&res cationique 
et anionique caract€ris€e par le fait qu'elle contient au 
moins un polym§re cationique et/ou un polymSre anionique 
moussant en solution aqueuse, dans un milieu solvant aqueux 
choisi de fagon h. ce que la composition forme H l*air libre 
une mousse §ph£m£re au contact des cheveux. 

2* Composition pressurisge selon la revendication 1, ca- 
ract€ris£e par le fait que le polym&re cationique ou anionique 
moussant est choisi parmi les polym§res qui en solution aqueuse 
It O, 5% donne une hauteur de mousse sup§rieure S 1 cm selon le 
test de Boss Miles modifig et qui sous forme pressuris§e 
donnent une mousse ayant une masse volumique infgrieure I 0,4 
et de pr€f£rence inf€rieure £ 0,25 g/cra3- 

3. Composition pressuris€e selon la revendication 1 ou 2, 
caract€ris€e par le fait que la mousse formee a une masse 
volumique inf€rieure H 0,4 de pr€f€rence infer ieure 1 

0,25 g/cm3 et qu'elle dispara£t en I'espace de 1 minute au 
contact des cheveux apres malaxage. 

4. Composition selon I'une quelconque des revendications 
1 £ 3, caract€ris£e par le fait que le milieu solvant est 
constitu€ par de l v eau, 

5* Composition selon l'une quelconque des revendications 
1 H 4, caract£risge par le fait que le milieu solvant comprend 
de I'eau et un solvant choisi parmi les raonoal cools , les 
polyalcools, les ethers de glycol, les esters de glycol, les 
esters ou d'acides gras et d'alcools infgrieurs present dans 
des quantit€s telles que la masse volumique de la mousse 
obtenue & I'air libre soit inf&rieure H 0,4 et de prffgrence 
infgrieure H 0,25 g/cra3. 

6* Composition selon la revendication 5, caract£ris€e par 
le fait que les monoalcools sont presents dans des proportions 
inf§rieures A 50% et de pr§f€rence inf§rieures a 30% du poids 
de la composition et que les Others de glycol et/ou esters 
sont prgsent dans des quantites ne dgpassant pas 15% du poids 
total de la composition ne contenant pas les propulseurs. 
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7, Composition selon l 1 une quelconque des revendications 
1 a 6, caractgris^e par le fait que le polymSre cationique est 
choisi parmi les polym&res cationiques comportant un nombre 
important de groupements amine priraaire, secondaire, tertiaire 
et/ou quaternaire et ayant un poids moieculaire compris entre 
500 et 5. OO 0.000, 

8. Composition selon l'une quelconque des revendications 
1 a 6, caracterisee par le fait que le polym&re anionique est 
choisi parmi les polymSres comportant un nombre important de 
groupements sulfoniques, carboxyliques ou phosphoriques et 

ayant un poids moieculaire compris entre environ 500 et 5.000.000- 

9w Composition selon I'une quelconque des revendications 
1 & 7, caracterisee par le fait que la composition contient un 
polyradre cationique moussant dans l'eau et qui en solution 
aqueuse & 0 r 5% donne une hauteur de mousse super ieure a 1 cm 
selon le test de Ross Miles modifie et qui sous forme pressu- 
ris6e donne une mousse ayant une masse volumique ihferieure H 
0,4 et de preference inferieure a 0,25 g/cm3. 

10. Composition selon l'une quelconque des revendications 
119, caracterisee par le fait que le polym§re cationique est 
choisi parmi : 

1) les copolymSres vinyl-pyrrol idone-acrylate ou methacrylate 
de dialkylaminoalkyle quaternises ou non, 

2) les derives dither de cellulose comportant des groupements 
ammonium quaternaire s, et les derives quaternaires de cellu- 
lose, 

3) les polysaccharides cationiques, 4) les polym&res catio- 
niques choisis parmi les polym&res contenant des motifs de 
forraule -A-Z-A-Z-(I) dans laquelle A designe un 
radical comportant deux fonctions amine et de preference 
piper azinyle 

et 2 designe le symbole B ou B f ; B et B f identiques ou diffe- 
rents designant un radical alkylfene lingaire ou ramifie non 
substitue ou substitue par des groupements hydroxyle et pou- 
vant comporter en outre des atomes d'oxygSne, d 'azote, de 
soufre, 15 3 cycles aromatiques et/ou heterocycliques ; 
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les polym&res de formule : - A - z ± ■ - A - Z ± - (II) dans 
laquelle A a la m§me signification que ci-dessus et Z 1 dgsigne 
le symbole B ± ou et signifie au moins une fois B^, B ± 
Stant un radical alkylSne ou hydroxyalkyldne lingaire ou 
ramifiS B^ est un radical alkylSne lingaire ou ramifi€ non 
substitug ou substitu§ par un ou plusieurs radicaux hydroxyle 
et interrompu par un ou plusieurs atomes d 'azote, l'atorae 
d'azote 6tant substituS par une chalne alkyle Sventuellement 
interrompue par un atome d^oxygSne et comportant §ventuelle- 
ment une ou plusieurs fonctions hydroxyle; 

les produits d 1 alcoylation avec les halog€nures d f alkyle 
ou benzyle, tosylate ou mesylate d'alcoyle inf§rieur et les 
produits d 'oxydation des polymdres de formule (I) et (II) 

5) des polyamino polyamides, 

6) des polyamino polyamides r€ticul€s choisis parmi : 

a) les polyamino polyamides r€ticul£s Sventuellement alcoyl^s, 
obtenus par rSticulatioa d T un polyamino polyamide pr§par6 par 
polycondensation d'un corapos§ acide avec une polyamine, avec 
un agent r^ticulant choisi parmi les Spihalohydrines,^ les 
digpoxydes, les dianhydrides, les anhydrides non satur^s, les 
d&iv& bis-insatur€s, le rSticulant €tant utilise dans des 
proportions comprises entre 0,025 et 0,35 mole par groupement 
amine du polyaminoamide; 

b) les polyamino polyamides rgticulgs obtenus par reticulation 
d'un polyamino polyamide susd^fini avec un agent r^ticulant 
choisi parmi : 

I - les bishalohydrines, les bis-az§tidinium, les bis- 
haloacyles diamines, les bis-halog&ures d'alcoyle, 

II - les oligomer es obtenus par reaction d'un compose du 
groupe I ou des €pihalohydrines, des di£poxydes, des dSrivfis 
bis-insatur£s, avec un compose bifonctionnel rgactif vis-&-vis 
de ces composes, 

III - le produit de quaternisation d'un compose du groupe 
I et des oligomgres du groupe II comportant des groupement s 
amines tertiaires alcoylables totalement ou partiellement avec 
un agent alcoylant. 
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la reticulation etant realis§e au moyen de 0,025 I 0,35 
mole d' agent rgticulant par groupement amine du polyamino 
polyamide, 

c) les derives de polyamino polyamides resultant de la con- 
densation d'une polyalcoylSne polyamine avec un acide poly- 
carboxylique suivie d f une alcoylation par des agents bifonc- 
tionnels, du type copolym&res acide adipique dialcoylami- 
nohydroxyalcoyl-dialcoyl&ne triamine, 

7) les polymSres obtenus par reaction d'une polyalkylSne 
polyamine comportant deux groupements amines primaires et au 
moins un groupement amine secondaire avec un acide dicarboxy- 
lique choisi parmi l f acide diglycolique, et des acides dicar- 
boxyliques aliphatiques satur€s ayant 3 Si 8 atomes de car bone , 
le rapport molaire entre la polyalkylSne polyamine et l 1 acide 
dicarboxylique etant corapiris entre 0,8 : 1 et 1,4 : 1; le 
polyamide en resultant etant amene a rSagir avec l"epichlor- 
hydrine dans un rapport molaire d • Spichlorhydrine par rapport 
au groupement amine secondaire du polyamide compris entre 
0,5 : 1 et 1,8 : 1. 

8) Les cyclopolymSres comportant comme constituant prin- 
cipal de la chalne, des unites r€pondant a la formule (III) ou 
(III') 



(III) 4(CH 2 ) t - R"C CR"4CH 2 — 



H 0 C CH~ 
* \ / 2 

R R» 



(III') 



(CH 2 )-R"C' 



(CH 2 ) f 



H 2 C 



CR"-j- CH 2 — 



dans laguelle 9 et t sont ggaux iOou let 4 + t = 1 R" 
designe hydrog&ne ou methyle, Ret R' designent indgpendamment 
l'un de l'autre, un groupement alcoyle ayant 1 a 22 atomes de 
car bone, un groupement hydroxyalcoyle dans lequel le groupe- 
ment alcoyle a de preference LI 5 atomes de carbone, un 
groupement amidoalcoyle infer ieur et oil Ret R' peuvent desi- 
gner conjointement avec I'atome d' azote auquel ils sont ratta- 
ch6s des groupements heterocycliques tels que piperidinyle ou 
morpholinyle, ainsi que les copolym§res comportant des unites 
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de formule (III) ou (III 1 ) et, de preference, des unites 
dexivees d'acrylamide ou de diac€tone acrylamide, Y~ est un 
anion, tel que bromure, chlorure, acetate, borate, citrate, 
tartrate, bisulfate, bisulfite, sulfate, phosphate, 
9) Les polyaramoniiims quaternaires de formule s 



H ?3 1 

R 2 & R 4 tf* J ] 



(IV) 

n 

oil. 1^ et R 2 , R 3 et R 4 , egaux ou differents representent des 
radicaux aliphatiques , alicycliques ou arylaliphatiques con- 
tenant au maximum 20 atomes de carbone ou des radicaux hydro- 
xyaliphatiques inferieurs, ou bien R 1 et R2 et R 3 et R 4 , 
ensemble ou separement constituent avec les atomes d' azote 
auxquels ils sont attaches, des h§t§rocycles contenant even- 
tuellement un second hSteiroatome autre que l'azote, ou bien 
R l' R 2' R 3 et R 4 r epresentent un groupement 

^R' 3 R' 3 designant hydrogene ou alcoxyle infer ieur 



- CH 0 - CH ' 
2 \ 

R, 4 

R f 4 designant : 

t ? 1 

-CN; - C - OR' 5 ; - C - R» 5 j — C — N 



/ 
R 1 >. 



- C - O - R» ? - D; - C - SH - R' ? - D 

R' 5 designant alcoyle inferieur, R'g designant hydrogdne ou 
alcoyle inferieur R f 7 designant alcoylene, D designant un 
groupement ammonium quaternaire - A et B peuvent representer 
des groupements polym€thyleniques contenant de 2 I 20 atomes 
de carbone, pouvant §tre lineaires ou ramifies, satures oi 
insatures et pouvant contenir, intercales dans la cha£ne 
principale, un ou plusieurs cycles aromatiques tels que le 
groupement 



*CH~- (o, m ou p) 
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un ou plusieurs groupements -CH 2 — Y - CH 2 - avec Y d^signant 
O, S, SO, so 2 , 

R' 9 O 

-S - S - N - , A-N - X®, - CH - , - NH - C - NH 
i i x * 

R" 8 R B g ■ OH 

O 0 
« n 
- C - N ou - C - O - 
I 

R, 8 

avec 5^ d^signant un anion d£riv§ d*un acide mineral ou 
organique 

R f 8 ddsignant hydrogSne ou alcoyle infgrieur, R'g d€signant 
alcoyle inf€rieur ou bien A et R^ et R 3 forment avec les deux 
atomes auxquels ils sont rattach£s, un cycle pipgrazinique ? en 
outre, si A d£signe un radical alcoyldne, hydroxyalcoylSne 
linSaire ou ramifig, saturg ou insaturg, 
B peut €galement designer un groupement : 

~* CH 2*ri " C0 " D ~ 0C ~ * CH 2*n dans le< 3 uel D dgsigne : 

a) un reste de glycol de formule -O-Z-O-oClZ 

d€signe tin radical hydrocarbon^ linSaire ou ramifi6 ou un 
groupement: r^pondant aux formules : ^ 
-/"CH 2 -CH 2 -0^ x CH 2 -CH 2 - ou -^CH 2 -CH-0+-CH 2 -CH — 

L ' C*3 Jy $Ca 3 
o\X x et y d6signent un nombre entier de 1 I 4 repr€sentant un 

degrS de polymerisation d€fini et unique ou un nombre quel- 

conque de 1 & 4 repr§sentant un degrg de polymerisation moyenj 

b) un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un d€riv€ de 
la pip^razine 

c) un reste de diamine bis-primaire de formule : 

- NH - Y — NH - 

oil Y disigne un radical hydrocarbone lin£aire ou ramifie ou le 
radical bivalent -CH 2 -CH 2 ~S-S-CH 2 -CH 2 -, 

d) un groupement uriylSne de formule - NH-CO-NH-; 

n est tel que la masse molSculaire soit ggn6raleraent comprise 
entre 1.000 et 100.000. 

X~ dfisigne un anion. 

10) Les homopolymSres ou copolymSres d&rivgs d'acides 
acrylique ou m§thacrylique et comportant au moins un motif : 
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— CH 9 - C— . , — CH- — C — ou — CH- C - 



i 



c=o c=o c=o 

X 1 • 

O O NH 

A f A ^ 

R 2- ^ R 4 ^ R 2~f- *4 (V) 
R 5 R 6 R 3 X® R 3 

dans lequel est H ou CH 3 ; A est un groupe alcoyle lin€aire 

ou ramifig de 1 H 6 atomes de carbone ou un groupe hydroxy— 

alcoyle de 1 H 4 atomes de carbone; R 2 , R 3 , R 4 identiques ou 

diff Scents d€signent un groupe alcoyle, ayant 1 I 18 atomes de 

carbone ou un groupement benzyle; R 5 , R g d€signent H, alcoyle 

ayant 1 S 6 atomes de carbone; dSsigne un anion m£thosul- 

fate ou halog&iure. 

11) Les copolyraSres guaternaires de vinylpyrrolidone-vinyl- 
imidazole , 

12) Les polyalkylSne imines 

13) les polymer es. con tenant dans la chalne des motifs 
vinylpyridine ou vinylpyridiniura, 

14) les condensats de polyamines et d f €pichlorhydrine, 

15) les polyurSylSnes guaternaires , 

16) les d§riv€s chitine, 

17) les polymSres cationigues silicones. 

11. Composition selon l'une guelconque des revendications 
1 h 10, caract§ris6e par le fait que le polyradre cationique 
moussant est choisi parmi les polym&res des groupes (1) , (2), 
(3) d^finis dans la revendication 10. 

12. Composition selon l'une quelconque des revendications 
1 a. 11, caract§ris€e par le fait que la composition contient 
un polymdre anionique moussant dans l»eau qui en solution 
aqueuse 3. 0,5% donne une hauteur de mousse sup€rieure a 1 cm 
selon le test de Ross Miles modi fie et qui sous forme pressuri- 
s6e donne une mousse ayant une masse voluraique inf€rieure & 
0,4 et de prSfSrence infSrieure k 0,25 g/cm3. 

13. Composition selon l'une quelconque des revendications 
1 a 12, caract6ris§e par le fait que le polymSre anionique est 
choisi parmi : 
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- les polyraeres comportant des motifs carboxyliques 
d&rivant de mono- ou diacide carboxyliques insatures de for- 
mule : 

(A) n COOH 



C=n C (vi) 



R 3 

dans laquelle n est tm nombre entier de O a 10, A dgsigne un 
groupement mgthylSne, gventuellement relig H l 1 a tome de car- 
bone du groupement insaturg ou au groupement mgthylSne voisin 
lorsgue n est supgrieur §l 1 par 1 'intermgdiaire d'un hgtgro- 
atome tel gue oxygSne, soufre, R x dgsigne un atome d 1 hydro- 
gfene, un groupement phgnyle, benzyle, R 2 dgsigne un atome 
d'hydrog&ne, un groupement alcoyle infgrieur, carboxyle # R 3 
dgsigne un atome d'hydrogSne, un groupement alcoyle infgrieur, 
un groupement -CH 2 -COOH, phgnyle, benzyle, 

- les polyraferes comprenant des motifs dgrivgs d'acide 
sulofnigue tel que des motifs vinyl sulfonique r styrfene sulfo- 
nique, lignosulfonique* naphtalSne sulfonique. 

14. Composition selon l»une quelconque des revendications 
1 a 13, caractgrisge par le fait que le polymSre anionique 
moussant est choisi parmi : 

A. Les homo- ou copolym&res d'acide acrylique ou mgtha- 
crylique ou leurs sels, les copolym&res d'acide acrylique et 
d'acrylamide et leurs sels; les sels de sodium d'acides poly- 
hydroxycarboxyliques„ 

B. Les copolymdres des acides acryliques ou mgthacry- 
liques avec un monomSre monogthylgnique gventuellement gref f 6 
sur un polyalcoylSneglycol et gventuellement rgticulg; les 
copolym§res de ce type domportant dans leur chatne un motif 
acrylamide gventuellement N-alcoylg et/ou hydroxyalcoylg. 

C Les copolym&res dgrivgs d'acide crotonique comportant 
dans leur chatne des motifs acetate ou propionate de vinyle et 
gventuellement d'autres monom&res tels que des esters ally- 
lique ou mgthallylique, gther vinylique ou ester vinylique 
d'un acide carboxylique saturg lingaire ou ramifig a longue 
chatne hydrocarbonge, ces polym&res peuvent §tre gventuelle- 
ment greffgs ou rgticulgs. 
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D. Les polymer es derives d'acides ou d 1 anhydrides maiei- 
que, fumarique, itaconique avec des esters vinyliques, des 
others vinyliques , des haloggnures vinyliques, des derives 
phenyl vinylique, I'acide acrylique et ses esters; des copo- 
lyraSres d'anhydrides maieique, citraconique f itaconique et 
d'un ester allylique ou methallylique d'une -oiefine, des 
esters acryliques ou methacryliques, des acides acryliques ou 
methacryliques ou la vinylpyrrolidone dans leur chalne, les 
fonctions anhydrides pouvant etre monoesterifiees ou monoamidi- 
fiSes. 

P. Les polyacrylamides comportant des groupements carbo- 
xylates. 

15. Composition selon l f une quelconque des revendication 
9 a 14, caracteris€e par le fait que l'on utilise avec le 
polymSre cationique ou anionique vrai et moussant un polymer e 
amphotere. 

16. Composition selon I'une quelconque des revendication 
1 & 15, caracteris^e par le fait qu'elle contient des adju- 
vants cosmetiques non moussants tels que des colorants, des 
conservateurs, des sequestrants, des agents alcalinisants ou 
acidifiants, des parfums, des silicones^ 

17. Composition selon l f une quelconque des revendications 

1 k 16, caracteris€e par le fait qu'elle aunpH compris entre 

2 et 12. 

18. Composition selon l'une quelconque des revendications 
1 Si 17, caracterisee par le fait que les polym^res sont pre- 
sents dans des concentrations de O r 01 S 10% en poids. 

19. Composition selon la revendication 18, caracterisee 
par le fait que les polym&res sont presents dans des propor- 
tions de 0,01 H 5% et de preference 0,1 a 3% en poids. 

20. Composition selon I'une quelconque des revendications 
1 I 19, caracterisee par le fait qu'elle est pressuris^e en 
presence d'un gaz propulseur choisi parmi le gaz carbonique, 
l\azote, l'oxyde nitreux, le butane, I'isobutane, le propane, 
ou leurs melanges, les hydrocarbures chlores et/ou fluores non 
hydrolysables . 
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21. Procgdd de preparation d'une mousse ephgmdre ^ base 
de polym&res cationique et anionigue, caracterise" par le fait 
que Ton procgde t l'expansion & I' 1 air' libre d'une composition 
telle que dSfinie dans l'une quelconque des revendications 11 
20 pressurisee dans un dispositif aerosol. 

22. Mousse resultant de l'expansion S l'air d'une compo- 
sition telle que dSfinie dans l'une quelconque des revendica- 
tions 1 1 20, caracterisSe par le fait qu'elle a une masse 
vblumique infgrieure 1 0,4 g/cm3, et qu'elle disparait aprfes 
lamaxage au contact des cheveux en un temps inferieur 1 1 
minute. 

23. Procgde" de traitement des cheveux, caracterise' par le 
fait que l'on applique sur les cheveux 3L partir d'un disposi- 
tif aerosol au moins une mousse telle que dSfinie dans la 
revendication 12 cette application gtant suivie ou non d'un 
ringage. 



